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Beschreibung 

Wahrend des LebenszyWus eines Humanhaares werden durch mechanische Beanspruchung, z.B. beim Kammen 
Oder Toupieren, Oder auch durch chemische Behandlung wie z.B. Bleiche, Farbung oder Dauerwelle mehr oder weni- 
5 ger starke Schaden an der Struktur des Haares verursacht. Diese Schaden verschiechtern die Oberf lacheneigenschaf- 
ten des Haares, z.B. bezGglich Glanz, Geschmeidigkeit Oder Kammbarkeit und erniedrigen allgemein die Festigkeit. 
Geschadigte Haare kOnnen leichter brechen als ungeschadigte. 

Es ist seit langerer Zeit bekanrrt, da3 Proteinhydrolysate, die sich durch Abbau nativer Proteine herstellen lassen, 
haarpflegende Eigenschaften besitzen. Diese Hydrolysate enthalten hauptsdchlich Peptide mit einem Molekularge- 
10 wicht im Bereich von 2 - 3 kDa und lassen sich aus verschiedenen Proteinquellen gewinnen, beispielsweise aus Getrei- 
deWebern dadurch, daG der Weber entfettet und dann unter atkalischen Bedingungen extrahiert wird. Als Beispiel 
beschreibt die eigene WO-A 90/05521 ein Hydrolysat, das in einem mehrstufigen Verfahren aus GetreideWeber, vor- 
zugsweise WeizenWeber gewonnen wird und u.a. in Haarpflegemitteln einsetzbar ist. Gemai3 dieser Schrift wird der 
getrocknete Kleber zunachst mit einem FettlOsemittel entfettet und danach mit wassrigem Ethanol, der durch NH 3 alka- 
15 lisch eingestellt ist, extrahiert. Der Extraktionsrtjckstand wird verworfen, und die f lussige Phase wird ggf. unter Vollva- 
kuum abgekuhlt, wobei ein Proteinprodukt ausfailt, das nach Abtrennung eine bei Raumtemperatur honigartige Ware 
Hydrolysat-Masse bildet. Diese Masse kann fur die gewunschten Zwecke konditioniert und weiterverarbertet werden. 

Derartige Hydrolysate werden verhaitnismaGig gleichmaGig vom Haar aufgenommen und lassen sich dann nicht 
nur in der auBeren Schuppenzellschicht (Cuticula) des Haares, sondern auch im Bereich des Faserstammes (Cortex) 
20 finden. Ein solches Verhalten ist zur mehr vorbeugenden Pflege von noch weitgehend ungeschadigtem Haar sehr 
erwunscht. FOr bereits starker geschadigtes Haar ist hingegen ein Pflegereagenz anzustreben, das in der Lage ist, den 
Ort der Schadigung zu erkennen, sich spezrf isch dort anzulagern und den Auswirkungen der Schadigung entgegen zu 
wirken. Es ist das Ziel der Erf indung, ein solches Pflegereagenz zur Verfugung zu stellen. 

Dieses Ziel wird erfindungsgemaG erreicht mit einem Proteinextrakt in Form einer aus getrocknetem GetreideWe- 
25 ber gewonnenen alkoholischen ExtraktionslOsung, die mit Glycerin und/oder einem kurzkettigen Alkandiol versetzt und 
im Vakuum bis auf einen Alkoholgehalt von weniger als 5 Gew.%, vorzugsweise weniger als 1 Gew.% eingeengt ist. 

Besonders vorteilhaft ist ein Proteinextrakt, der dadurch hergestellt ist, daB der getrocknete GetreideWeber, vor- 
zugsweise WeizenWeber, mit verdunntem kurzkettigen Alkanol, vorzugsweise Ethanol extrahiert wird, die fIGssige 
Phase nach Abtrennung des festen RQckstands mit Glycerin oder ggf. einem kurzkettigen Alkandiol, wie beispielsweise 
3<? Ethandiol oder Propandiol versetzt und solange im Vakuum eingeengt wird, bis sich der Alkanolgehalt der flussigen 
Phase auf weniger als 5 Gew.%, vorzugsweise weniger als 1 Gew.% vermindert hat. Vorzugsweise wird dabei die 
Extraktion mit 50 - 90 %igem, bevorzugt 60 - 70 %igem Ethanol als Extraktionsmittel im Verhattnis Kleber zu Extrakti- 
onsmittel von 1 : 15 bis 1 : 2, bevorzugt 1 : 5 und bei Temperaturen von 15 - 45 °C, bevorzugt bei 20 °C durchgefuhrt. 
Die Extraktionszeit kann dabei 0,25 - 48 h betragen und liegt, abhangig von den verwendeten Geraten, normalerweise 
35 im Bereich von 1 5 h. Der Proteingehalt des eingeengten Extrakts liegt bei 1 - 30 % Protein, vorzugsweise bei 10 Gew.% 
Protein. 

Die Erf indung bzw. ihre bevorzugten Ausgestartungen unterscheiden sich von der WO-A 90/05521 sowohl verfah- 
rensmaBig als auch im Produkt. So wird ein nicht entfetteter Kleber der Extraktion unterworfen, wodurch sich ein h6he- 
rer Gehart an Lipiden, Glycolipiden und Phospholipiden im Extrakt ergibt. Desweiteren wird die Extraktion nicht im 

40 alkalischen Bereich, sondern im Neutral bereich durchgefuhrt, so daB kaum Hydrolyse stattfindet und ganz anders 
zusammengesetzte Proteinfraktionen anfallen. AuGerdem erfblgt auch keine Ausfailung der Proteine aus dem Extrakt, 
wodurch vermieden wird. daG gut Idsliche Kbmponenten im Uberstand der Failung angereichert und mit dem Gberstand 
verworfen werden. SchlieGlich ist das Produkt gemaG der WO-A 90/05521 eine honigartige Nasse, die schlecht hand- 
habbar ist, ggf. mit Ethanol/Wasser verdunnt werden muG und dann zur BikJung von Niederschiagen neigt, wodurch die 

45 weitere Verwendbarkeit nachhaltig eingeschrankt wird. Das ProduW gemaB der Erfindung ist dagegen eine Ware 
LOsung von ganz ausgezeichneter Lagerstabilitat, die problemlos in kosmetische Prdparate eingebracht werden kann. 
Es enthait auch keinen oder zumindest weniger als 5 % Ethanol, das in hOheren Kbnzentrationen u.U. den Flammpunkt 
und die Viskositat kosmetischer Praparate unerwQnscht erniedrigen kann. 

Als entscheidend dQrfte anzusehen sein, daB der Proteinextrakt gemaG der Erfindung kein Proteinhydrolysat dar- 

so stellt, sondern im wesentlichen die nativen Getreideproteine (Prolamine) enthait (im Falle des Weizens also das Glia- 
din), die im Unterschied zu den Hydrolysaten kaum wasseriaslich sind und in der HauptfraWion ein Molekulargewicht 
von 28 - 39 kDa aufweisen. uberraschend wurde nun festgestellt. daG dieses Produkt - anders als die Hydrolysate - das 
Haar nicht mit einem gleichmaGigen Film belegt und auch nicht in tiefere Haarbereiche hineindiffundiert sondern sich 
primar an geschadigte Stellen des Humanhaares anbindet, und zwar besonders stark an gespartenen Haarenden oder 

55 an durch Kammen oder Toupieren geschadigten Haarabschnitten. Damit ist durch die Erfindung ein spezrfisch fur 
geschadigtes Haar geeignetes Pflegereagenz zur Verfugung gestellt. 
Die nachfblgenden Beispiele eriautern die Erfindung 
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Beispiel 1 H^e""" 0 dns Protelnextrakts 

Kommerziel. erhaltlicher, getrocfcneter WeizenWeber wird mit 50 - 90 %igem. e JO .^O E^anol 
im Verhaltnis WeizenWeber zu Losungsmittel von 1 : 15 bis 1 : 2, vorzugswe.se 1 : 5 be. 15 - 45 C, vorzugatfe.se 

5 20 ° w^P^ROhrzeit von 0 25 - 48 h vorzugsweise 15 h wird die Suspension mittels eines Dekanters weitgehend 
von £5£Tf£Z Das sotewonnene Dekantat wird durch Filtration mit einem Piattenf ilter War f ittriert. Dann 
SC^S^ * Vakuum eingeengt. Wasser und Ethano. werden ^J^^SS^ 
« 1 %E*ano! im Sumpfprodukt enthaiten sind. Das so enthaltene Produkt kann 1 - 30 Gew.% Prote.n enthalten und 

zur ExMdon eingesetzt werden und das Glycerin kann ganz Oder teilweise duroh e.n Alkand.ol w.e Ethand.ol und/oder 
Propandiol ersetzt werden. 
is Beispiel 2 M^hwels snezH ischer Adsorption an Humanhaar 
9 1 Harstelluna des fluoreszenz markiarten Proteins 

Das nach Beispiel 1 aus WeizenWeber extrahierte Protein wurde. urn es "sichtbar" zu machen, mit Fluorescein Isot- 

n a *rf t li ?«inoitem Der Reaktionsansatz wutde 2 h bei RT vor Ucht geschutzt gerOhrt. Der Ruckstand (Celrte) 
wide dur* zSS ere ? JSSESu 0 min) abgetrennt. der Oberstand mit einer Sephadex LH-20 S^levonnie- 
mE vorhandenen Salzen gereinigt. Die fluoreszierenden Fraktionen wurden gesammelt und am 
25 Rotationsverdampfer eingeengt. Ausbeute: 1 1 5 mg 

o *> Haarhehandlunqgn zur Erzeug ung definierter Haarschadiqung 

2.2.1. Kammen 

Jewells 2 cm breite Haartressen wurden mit einem gepre&ten Kamm insgesamt 2000mal (von jeder Seite 
lOOOmal) in Richtung von der Wurzel zur Spitze gekammt. 

2.2.2. Toupieren 

Eine 2 cm breite Haartresse uwrde insgesamt SOmal mit einem gepreftten Kamm in Richtung von der Spitze zur 
Wurzel toupiert. 

2.2.3. Bleichen 

Jeweils 100 mg Humanhaare, die zu einer Strahne zusammengebunden waren, wurden in einer L<fcung aus 9 6 
ml H,0 2 4 ml hTo 2 mg Ammoniumcarbonat bei pH 9.1 eine Stundc .unter '^^^^ bei 30 
% KnSn Sermoslaten behandelt. Es wurde sorgfaitig mit Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. 

o o p^,.^ Hor u»»r» shtan ol i schP r I osung und F r^ug nng der Waschf.ott* zyr I IntPrsuchnng qemaB 2.5. 

Fur die Behandlungen wurden 1 0 ca. 5 cm lange Haare zu einer Strahne zusammengebunden. Di^^^ n 
erfoWent einerTLung aus Ethanol/Wasser (70/30, v/v) mit 0.5 % (m/v) Proteingehalt (lluoreszenzmarkrert nach 2.1 .) 
30 min unter SchOtleln bei RT. Zum Spulen der Haare werden 25 ml verwendet. 

Fur die Behandlungen wurden 10 ca. 5 cm lange Haare zu einer S *f J™"^ 
erfolgten in einer LOsung aus 5 %iger (m/v) SLS-LAsung mit 0.5 % (m/v) Prote.ngehalt (fluoreszenzmarkiert nach 2.1 .) 
30 min unter Schutteln bei RT. Zum Spulen der Haare werden 25 ml verwendet. 
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